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(57) Abstract: The invention relates to a composite fabric, particularly for a paper making wire, containing at least two warp sheets 
(10, 12) consisting of individual warp threads (8). One of the warp sheets (10) forms an upper side (14) of the fabric and another warp 
sheet (12) forms a lower side (16) of the fabric. Weft threads (18, 20) are woven into at least the warp sheet (10) which constitutes 
the upper side (14). By creating an alternating pattern (22) for the warp threads (8) of one warp sheet (10), at least one pair of weft 
threads (18, 20) are interlaced in the form of supporting weft threads, whereby one of the weft threads (18) produces an alternating 
pattern (22) for a predetermined number of warp threads (8), and the other weft thread (20) belonging to said pair runs at least 
partially between both warp sheets (10, 12) and is used as a supporting bridge (24) for several successive warp threads (8) within 
the respective pattern (22). The two weft threads (18, 20) of each pair of weft threads intersect each other at predetermined points 
(26) whereby the weft thread (18) forming the pattern (22) is embodied as a thread-supporting bridge (24) and vice- versa, providing 
transversal stability and at the same time ensuring that the composite fabric is held in a highly flexible manner. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verbundgewebe, insbesondere fiir ein Papier- maschinensieb mit mindestens 
O zwei aus einzelnen Kettladen (8) bestehenden Kettfadenlagen (10, 12), wobei eine der Kettfadenlagen (10) eine Oberseite (14) und 
^ eine andere Kettfadenlage ( 1 2) die Unterseite ( 1 6) des Gewebes bildet und wobei Schussfaden (1 8, 20) zumindest in die die Oberseite 
W (14) 
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bildende Kettfadenlage (10) eingewoben sind. Dadurch, dass unter Bildung cines altcrnierenden Umfassungsmusters (22) fur die 
Kettfaden (8) der einen Kettfadenlage (10) mindestens ein Paar an zugeordneten Schussfaden (18, 20) als Supportschussfaden derart 
eingewoben sind, dass der eine Schussfaden (18) fur eine vorgebbare Anzahl an Kettladen (8) das alternierende Umfassungsmusler 
(22) erzeugt, wohingegen der andere Schussfaden (20) dieses Paares zumindest teilweise zwischen den beiden Kettfadenlagen 
(10, 12) verlaufend als fadentragende Brticke (24) fur mehrere aufeinanderfolgende Kettfaden (8) innerhalb des jeweiligen 
Umfassungsmusters (22) dient und dass die beiden Schussfaden (18, 20) eines jeden Schussfadcnpaares sich an vorgebbaren 
Stellen (26) derart kreuzen, dass der das Umfassungsmusler (22) bildende Schussfaden (18) zur fadenlragenden Brticke (24) und 
umgekehrt ausgebildet ist, ist zum einen ein hone Querstabilitat erreicht und zum anderen gleichzeitig das Verbundgewebe noch 
sehr flexibel gehalten. 
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Verbundgewebe 

Uie trtindung betrifft ein Verbundgewebe, insbesondere fur ein Papierma- 
schinensieb mit mindestens zwei aus einzelnen Kettfaden bestehenden Kett- 
fadenlagen, wobei eine der Kettfaden lagen eine Oberseite und eine andere 
Kettfadenlage die Unterseite des Gewebes bildet und wobei SchuBfaden 
zumindest in die die Oberseite bildende Kettfadenlage eingewoben sind. 

Die Anspriiche der papiererzeugenden Industrie an die Siebbespannungen 
in Form von Papiermaschinensieben haben sich mit der Einfuhrung der sog. 
Gapformer-Technologie innerhalb der Blattbildungszone deutlich erhoht. 
So wird heutzutage von den Formationssieben zum einen eine bessere Di- 
.mehsionsstabilitat in Quer- und Langsrichtung der Gewebe verlangt bei ho- 
her initialer Entwasserung bei gleichzeitig hoher Retention und zum ande- 
ren eine markierarme Sieboberflachenstruktur. Daruber hinaus wird bei den 
standig steigenden Produktionsgeschwindigkeiten auch eine immer hohere 
Standzeit fur das jeweilige Papiermaschinensieb erwartet. 

uie bumme der dahingehenden Anforderungen enthalt eine Menge von 
widerspruchlichen Qualitatsanspriichen an das Formationssieb. Dabei sind 
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fur viele der eingangs erwahnten Problembereiche im Laufe der Zeit auch 
Losungswege aufgezeigt worden. 

Die AT 28 339 B offenbart ein Verbundgewebe fur ein Papiermaschinen- 
5 sieb mit einer oberen und einer unteren Schicht, also mit zwei Fadenlagen. 
uie geiiaiiiiien raaeniagen oestenen wahiweise aus Schuli- oder Kettfaden, 
wobei eine der Kettfaden lage eine Oberseite und eine andere Kettfadenlage 
die Unterseite des Gewebes bildet und wobei SchuGfaden zumindest in die 
die Oberseite bildende Kettfadenlage eingewoben sind. Die SchuSfaden als 
1 0 zugeordnete Paare ausgebildet Qber- und untergreifen beide in fortlaufender 
Form die einzelnen Kettfaden der beiden Cewebelagen. Das dahingehend 
bekannte Verbundgewebe ergibt einen besonders festen Verbund, der er- 
hohten Stabilitatsanforderungen gerecht wird; allein die bekannte Losung ist 
im Einsatz wenig flexibel und unterliegt mithin einem hohen VerschleiB. 

15 

Ferner ist es durch die DE 32 29 307 A1 bekannt, in eine dicht sefUllte 
Webkettedrei Obereinanderliegende SchuBdrahtlagen einzuweben, um 
derart eine hohe Biegefestigkeit in Querrichtung zu erzeugen. Die Langs- 
richtung bleibt dabei in gleichem Mafce flexibel, wie es von den doppella- 
20 gigen Sieben bekannt ist und wie diese beispielsweise in den US-PS'n 
4,071,050, 4,041,989 und 4,1 12,982 beschrieben sind. 

Mochte man nun auch in Langsrichtung die Stabilitat des Gewebes erho- 
hen, so ist eine zweite Kettlage in das Gewebe einzubinden. Klassische Ur- 
25 formen der dahingehenden Verbundgewebe sind in der DE 29 1 7 694 A1 
und in der EP 0 141 791 A1 beschrieben, wobei in der erstgenannten Pa- 
tentschrift zwei vollstandige einlagige Gewebe durch ein BindeschuKsystem 
verbunden sind und in der zweiten Schrift ein einlagiges Gewebe uber Bin- 
defaden an ein doppellagiges Sieb gebunden ist. 
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Da zusatzliche Bindefaden die gleichmSGige Oberflachenstruktur der Ge- 
webe storen, hat man den Cedanken der separaten Bindefaden bei den 
Verbundgeweben verlassen und die Bindefaden in die Oberflachenstruktur 
5 der Cewebe mit einbezogen. Beispiele hierfur sind aufgezeigt in der US-PS. 
t>, \ 52,12b, in der tH 0 069 101 A1 und in der PCT/WO 99/06630. Bei die- 
ser neuen Art von Verbundgeweben ist der klassische Bindefaden durch ein 
Bindefadenpaarersetzt. Dieses Bindefadenpaar wirkt erganzend im Gewe- 
be in der Form, daG in den Zonen, wo der erste dieser beiden Bindefaden 
in die Oberlage des Gewebes in Form eines fasertragenden Fadens einbin- 
det, der zweite Bindefaden an die Kette des Untergewebes anbindet. Beide 
FSden kreuzen daher im Inneren der Gewebestruktur und vertauschen dann 
ihre Funktionsrolle bezogen auf Fasersupport und Verbindung der Gewebe- 
lagen. Der Vorteil, der sich hierbei ergibt, ist die wesentlich starrere Gewe- 
beverbindung von Oberlage und Unterlage. Man ist bei diesen Geweben in 
der Lage, den Durchmesser des Bindefadenpaares genau so grog wie den 
Durchmesser der Qbrigen Querfeden im Obergewebe zu wahlen. 



Gemeinsam ist fast alien Verbundgeweben dieser Art unabhangig davon, ob 
I - die Verbindung durch den klassischen BindeschuG (DE 29 1 7 694 A1) oder 
durch ein Bindefadenpaar (US-PS 5,152,326) zustande kommt, daS die 
Oberseite des Gewebes vorzugsweise in Form einer Leinwandbindung aus- 
gefuhrt ist. Diese Art der Bindung ruft die geringste Markierung im Papier 
hervor und besitzt den hoehsten Fasersupportindex. Bei der Leinwandbin- 
dung krbpft sich j'eder SchuSdraht urn jeden Kettdraht herum. Hierdurch 
werden fur die Papierfaser viele gleichfSrmige Auflagepunkte geschaffen. 
Unter dem Gesichtspunkt der Stabilitat gesehen ist jedoch die Leinwand- 
uinuui.g die instabiiste Form der Bindung tiir ein Papiermaschinensieb. Jede 
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Kropfung des Schusses urn die Kette kann auch als eine Art eingepragtes 
Scharnier oder Gelenkstelle betrachtet werden, so daB gerade das Lein- 
wandgewebe in Langs- und Querrichtung die hochste Scharnier- und Biege- 
fahigkeit besitzt. Bei den dahingehenden Verbundgeweben wird die Gewe- 
bestruktur dadurch stabilisiert, daB das Untergewebe zumindest als Vier- 
schaft-, vorzugsweise als Funfschaft- und in seltenen Fallen auch als Sechs- 
schaftgewebe ausgebildet ist. Diese stabilen Bindungen fuhren auch in der 
Verbindung mit der Leinwandbindung auf der Oberseite noch zu einem 
Gesamtverbund mit akzeptablen Leistungs- und Einsatzdaten. 

Die stetig steigenden Produktionsgeschwindigkeiten in der Papiermaschi- 
nenindustrie und die damit verbundenen steigenden Belastungen der Pa- 
piermaschinenbespannungen verlangen jedoch eine kontinuierliche Ver- 
besserung mit Blick auf die Stabilitatsanforderungen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, ein Verbundgewebe zu schaffen, welches gegenuber den be- 
kannten Siebgeweben verbessert ist, insbesondere erhohten Stabilitatsan- 
forderungen gerecht wird und dennoch sehr flexibel ausgestaltet ist. Eine 
dahingehende Aufgabe lost ein Verbundgewebe mit den Merkmalen des 
- Anspruches 1 in seiner Gesamtheit. 

Dadurch daft gemaG dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 unter 
Bildung eines alternierenden Umfassungsmusters fur die Kettfaden der ei- 
nen Kettfadenlage (Oberseite) mindestens ein Paar an zugeordneten SchuB- 
icUieii alb oupponschubTaaen derart emgewoben sind, daB der eine SchuB- 
faden fur eine vorgebbare Anzahl an Kettfaden das alternierende Umfas- 
sungsmuster erzeugt, wohingegen der andere SchuBfaden dieses Paares 
z.uimnuesi leiiweise zwischen cien beiden Kettfaden I agen verlaufend als 
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lavjtsmragenue Drucxe rur menrere aureinandertolgende Kettfaden innerhalb 
des jeweiligen Umfassungsmusters dient und daB die beiden SchuBfaden 
eines jeden SchuBfadenpaares sich an vorgebbaren Stellen derart kreuzen, 
daB der das Umfassungsmuster bildende SchuBfaden zur fadentragenden 
Briicke und umgekehrt ausgebildet ist, ist zum einen eine hohe Querstabili- 
tat erreicht und zum anderen gleichzeitig das Verbundgewebe noch sehr 
flexibel gehalten. 

4 

Besonders charakteristisch fur das erfindungsgemaBe Verbundgewebe ist 
der weitere Verlauf des ersten SchuBfadens des beschriebenen Paares im 
Verlaufe des weiteren Rapportes. Dieser erste SchuBfaden wird nach der 
Kreuzung mit dem zweiten SchuBfaden gerade flottierend unterhalb der 
Kettfaden des Obergewebes gefuhrt und bildet somit eine tragende SchuB- 
TadenDrucke fur aiese Ketttaden in dem Bereich des Rapportes, in dem der 
^weue ociiuisiauen in diese ^ettraaen einbmdet, bis er sich wieder bei Rap- 
portende mit dem zweiten SchuBfaden kreuzt und damit in die Kette des 
Obergewebes einbindet. Durch diese Trag- oder Fadenbrucke wird, wie 
bereits angegeben, die Querstabilitat des Obergewebes deutlich erhoht. 
Auch derzweite SchuBfaden kann im Bereich der ersten Kettfaden des 
Obergewebes diese Tragbriicke ausbilden, indem dieser stutzend unter den 
ersten Kettfaden, in die der erste SchuBfaden des beschriebenen Paares ein- 
bindet, liegt. 



Eine bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Veibundgewe- 
bes ist dadurch charakterisiert, daB das alternierende Umfassungsmuster 
erzeugt durch das jeweilige SchuBfadenpaar jeden einzelnen Kettfaden der 
die Oberseite bildenden Kettfadenlage umfaBt. Bei der dahingehend bevor- 
zugten Ausgestaltung ist im Bereich der Oberseite die vorteilhafte Lein- 



02/14601 



PCT/EPO 1/09398 



6 



wandbindung erreicht, wobei deren Instabilitaten durch die fadentragend 
Brucken ausgeglichen sind. 



oei emer weiteren oevorzugten Austuhrungsform des erfindungsgemaSen 
Verbundgewebes' ist das Umfassungsmuster, gebildetaus dem jeweiligen 
ociiuisiaaen emes raares, aerart gewahlt, dalS er jeden zweiten Kettfaden 
der oberen Kettfadenlage nach auBen hin ubergreift. Die dahingehenden 
AuBenlagen des das Umfassungsmuster bildenden SchuBfadens bilden je- 
weils ein fasertragendes Element in der Oberflachenstruktur des Siebes, so 
daB durch die gewahlte Anordnung eine Vielzahl von fasertragenden Fa- 
denteilen zur VerfCigung steht, was zu ausgesprochen markierarmen Siebo- 
berflachenstrukturen fuhrt. 



Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgema&en Ver- 
bundgewebes ist dadurch charakterisiett, daR der SchuSfaden des jeweili- 
gen SchuSfadenpaares, der nicht das alternierende Umfassungsmuster bil- 
det, an vorgebbaren Stellen mit Kettfaden der unteren Kettfadenlage eine 
Bindung eingeht. Dadurch ist eine Anbindung des Untergewebes an das 
Obergewebe erreicht, ohne daS dabei die Struktur des Obergewebes selbst 
negativ beeinflulk werden wurde. Vorzugsweise konnen dabei neben den 
Supportschu&faden noch weitere Schufcfaden vorgesehen sein, die die Kett- 
fadenlagen miteinander verbinden. Mithin kann wahlweise vorgesehen 
sein, daB jedes Supportschu&paar auch eine Bindefunktion an die Unter- 
kettfaden hat oder daS hiervon unabhangig weitere SchuBfadenlagen die 
Bindefunktion mit den Unterkettfaden der Unterseite iibernehmen. So kann 
gleichfalls in alternierender Reihenfolge in Reihe hintereinander jeder zwei- 
te, dritte, vierte usw. SchuBfaden ein solcher Verbindungsfaden sein. 
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Bei einer weiteren bevorzugten AusfUhrungsform des erfindungsgemaBen 
Verbundgewebes bestehen die SupportschuBfaden aus unterschiedlichen 
Materialien, insbesondere zum einen aus einem Polyester- und zum ande- 
ren aus einem roiyamiawerKstoTT. bo stent es ein generelles Problem der 
Verbundgewebe dar, unabhangig davon ob sie mit klassischen Bindefaden 
oder mit Bindepaaren hergestellt werden, die richtig Materialauswahl fur 
den jeweiligen Bindefaden zu treffen. Neben dem Einsatz von Polyamid- 
werkstoffen kommen auch Polyestermaterialien zum Einsatz. Da Polyamid 
jedoch Wasser aufnimmt, verliertderdahingehende Werkstoff durch die 
vVdsseKiuiiidiiiiie weiigenend seine Biegestemgkeit, sodalS Hersteller von 
Sieben unter dem Gesichtspunkt der Querstabilitat beim Einsatz von Po- 
lyamid eher Zuruckhaltung uben. Es zeigt sich hierbei, daS besonders die 
mit dem Supportbindefadenpaar gefertigten Siebe ein Problem in sich tra- 
gen. Dajeder Faden dieser Paare bindet und das Fasermaterial zu tragen 
hat, und zwar in gleichen Anteilen, mussen beide Faden aus dem gleichen 
Material gefertigt sein. Unterschiedliche Materialien konnten hierzu Pro- 
blemen und automatisch zu Markierungsproblemen fuhren. DemgemaS 
bleibt bei der Drahtauswahl zum Polyamid bei Losungen im Stand der 
I ecnniK kaum erne Alternative, mit der Folge jedoch, daB das dahingehen- 
de Material das Oberlagengewebe destabilisiert. 

ua bei der ertindungsgemalien Losung zumindest ein SchuSfaden des ge- 
nannten raares aie Tadentragende Briicke zur zusatzlichen Vereteifung des 
Obergewebes ausbildet, kann die Materialauswahl fUr dieses Schufcfaden- 
paar in dem Fall, in dem der zweite SchuBfaden eine Bindefunktion ausQbt, 
unterschiedlich sein. So kann der erste SchuBfaden dieses Paares, der die 
Tragefunktion ausiibt, aus einer harten Polyesterqualitat gewahlt werden, 
wohingegen der zweite SchuBfaden, der eine zusatzliche Bindefunktion 
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ausubt, aus einem Polyamid bestehen kann und somit eine verschleiKfeste 
Verbindung zu dem Untergewebe sicherstellt. 

Im Sinne langflottierender Bindungen ist es vorteilhaft, das alternierende 
5 Umfassungsmuster in einem Bindungsrapport vorzusehen, der im Oberge- 
webe aus acht, zehn oder zwolf Kettfaden besteht. 

« 

Im folgenden wird das erfindungsgema&e Verbundgewebe anhand der 
Zeichnung naher erlautert. 

0 

Es zeigen in prinzipieller und nicht mafcstablicher Darstellung die 

1 »£• 1 cint; buienictubuie aurnansicni auTaas verounageweoe mit 



Fig.2a,b eine der Prinzipdarstellung nach der Fig.1 entsprechende Re- 



15 



16 Paaren an Kettfaden (achtschaftige Bindung), die mit arabi- 
schen Ziffern 1 bis 1 6 bezeichnet sind; 



20 



aldarstellung des Verbundgewebes nunmehr in Zehnschaft- 
Dinctung ausgebildet, wobei die Figuren zwei verschiedene 
Verbindungsmuster innerhalb eines Rapportes betreffen; 



25 



ng.^ 



in verscnieoenen beitendarstellungen die einzelnen Gewebe- 
lagen innerhalb eines zehnschaftigen Rapportes, wobei sich 
das gezeigte Bindungsmuster im nachfolgenden Rapport wie- 
derholt; 



Fig.4 



eine Draufsicht auf die Oberseite des Verbundgewebes ge- 
maS den Darstellungen nach den Fig.2a, 2b und 3. ■ 
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Ddb in der Fig. i dargesteiite verbundgewebe dient bei entsprechender Lan- 
gen- und Breitenausdehnung insbesondere fur das Erstellen eines nicht na- 
herdargestellten Papiermaschinensiebes. Das Verbundgewebe weist zwei 
aus einzelnen Kettfaden 8 bestehende Kettfadenlagen 10, 12 auf, wobei in 
5 Blickrichtung auf die Figur gesehen die obere Kettfadenlage 10 eine Ober- 
seite 14 und die darunterliegende Kettfadenlage 12 die Unterseite 16 des 
Gewebes bildet. Des weiteren sind zwei SchuBfaden 18, 20 in die die 
Oberseite 14 bildende Kettfadenlage 10 in Querrichtung zu den Kettfaden 8 
eingewoben. Unter Bildung eines alternierenden Umfassungsmusters 22 fur 
) die Kettfaden 8 der oberen Kettfadenlage 1 0 sind ein Paar an zugeordneten 
SchuBfaden 1 8, 20 als sog. SupportschuBfaden derart eingewoben, daB der 
eine SchuBfaden 18 in Blickrichtung auf die Figur gesehen links beginnend 
fur eine vorgebbare Anzahl an Kettfaden 8, hier die Kettfaden mit den Fol- 
geziffern 1,2 und 3, das alternierende Umfassungsmuster 22 erzeugt, wo- 
i • hingegen der andere SchuBfaden 20 dieses Paares zwischen den beiden 
Kettfadenlagen 10, 12 verlaufend als fadentragende Brucke 24 fur die dar- 
uberliegenden Kettfaden 8 im Rahmen des ersten Umfassungsmusters 22 
dient. AnschlieBend kreuzen sich die beiden genannten SchuSfaden 18, 20 
dieses SchuBfadenpaares an der vorgegebenen Stelle 26 derart, daft der zu- 
nachst das Umfassungsmuster 22 bildende SchuBfaden 1 8 zur fadentragen- 
;-■ den Brucke 24 wird, wohingegen der zunachst die fadentragende Brucke 
24 bildende SchuBfaden 20 anschlieBend das alternierende Umfassungs- 
muster 22 fur die nachfolgenden Kettfaden 8 erzeugt. Das alternierende 
Umfassungsmuster 22 bildet fur die einzelnen Kettfaden 8 des Obergewe- 
bes 14 eine Art maanderformige Bindung aus. 



Das Umfassungsmuster 22 gebildet aus dem jeweiligen SchuGfaden 18,20 
eines dahingehenden SchuBfaden paares ist derart gewahlt, daB es jeden 
zweiten Kettfaden 8 der oberen Kettfadenlage 10 nach auBen hin ubergreift. 
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Damit tragt jeder zweite Kettfaden 8 in der alternierenden Reihe, gekenn- 
zeichnet durch die Ziffern 1,3, 5, 7, 9 etc. nach dem zeichnungsgemaSen 
Ausschnitt des Gesamtgewebes, zum Fasersupport mit bei und die dahin- 
gehende Fasersupportflache ist durch die gewahlte Umfassungsstruktur in 
5 Form des Umfassungsmusters 22 flachenmaSig deutlich erhoht, was in der 
spateren Fertigung des Papiermaterials zu markierarmen Strukturen fuhrt. 

■ 

Ein Gewebe entsprechend der vorliegenden Erfindung ist mithin dadurch 
gepragt, daS jeder SchuSfaden 18, 20, der in die Sieboberflache 14 einbin- 

10 det, einen Betrag zum Fasersupport leistet, d.h. jeder SchuSfaden 18, 20 ist 
ein SupportschuB und damit ein fasertragendes Element in der Oberflachen- 
struktur des Siebes. Jeder SchuSfaden 18, 20 im Bindungsrapport der Ober- 
seite 14 umschlingt, wenn man vier aufeinanderfolgende Kettfaden 8 
(1,2,3,4) des Obergewebes 14 betrachtet, die Kettfaden (1,3) zumindest 

1 5 zweimal von der Oberseite her. Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Oberseite 14 in der Auspragung der gezeigten Leinwandbindung bedeutet 
das, daS z.B. ein SchuSfaden 18 oder 20 den ersten und dritten bzw. den 
zweiten und vierten Kettfaden 8 von oben gesehen umschlingend umfaBt 
Somit bildet der jeweilige SchuSfaden 1 8 oder 20 im Bindungsrapport der 

20 Oberseite 1 4 pro Rapport zumindest zwei Tragpunkte fur die Papierfasern 
. (nicht dargestellt) des sich bildenden Papierblattes aus. Ein zweiter SchuS- 
faden 20, der mit dem soeben beschriebenen ersten SchuSfaden 18 zu- 
sammenwirkt, kreuzt diesen ersten SchuSfaden 18 unterhalbdes vierten 
bzw. funften Kettfadens 8 des Obergewebes 14 und bindet urn den fuhften 

25 und siebten bzw. urn den sechsten und achten Kettfaden 8 des Obergewe- 
bes 14, sofern dieses achtschaftig ausgepragt ist. Bei einer zehnschaftigen 
Auspragung wurde der zweite SchuSfaden 20 auch noch den neunten bzw. 
zehnten Kettfaden 8 des Obergeweberapportes von oben her umschlingen. 
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Die benotigte Anzahl an Schufcfaden 18, 20, die in die Oberseite 14 als 
Supportfadenpaar 20 einzubringen sind, ergibt sich aus den Querstabilitats- 
anspruchen an das Sieb. Prinzipiell ist es jedoch moglich, den gesamten 
SchuBeintrag fur die Oberseite 14 in Form der Supportfadenpaare 18, 20 
auszubilden. 

Wie die Fig.1 des weiteren zeigt, kann der SchuSfaden 18 oder 20 des je- 
weiligen Schufcfadenpaares, der nicht gerade das alternierende Umfas- 
sungsmuster 22 bildet, an vorgebbaren Steilen mit Kettfaden 8 der unteren 
Kettfadenlage 12 eine Bindung eingehen, wobei diedahingehende Bindung 
in aer cigur mit Mricniinien wiedergegeben ist. Des weiteren ist es auch 
moglich, jeden zweiten oder dritten usw. SchuGeintrag im Obergewebe 14 
in Form des Supportschufcfadenpaares 18, 20 auszupragen. Die Verbindung 
mit der unteren Gewebelage 1 6 mit ihren Kettfaden 8 erfolgt, wie dies die 
Darstellung in der Fig. 1 zeigt, iiber auf diesem Gebiet ubliche Binde- oder 
Heftfaden 27, wobei in der jeweiligen Gewebelage ein dahingehender Fa- 
den geniigt, urn eine sichere Anbindung des Untergewebes 1 6 an das 
Obergewebe 14 zu erreichen. Durch die gewahlte Faser- oder Supportun- 
terstutzung unterhalb des Jeweiligen altemierenden Bindungsmusters kann 
uenigeinaS aui beKannte kompiizierte Systeme an Binde- und Heftfaden- 
paaren verzichtet werden. Des weiteren erfolgt, wie dies die Fig.1 zeigt, die 
jeweilige Anbindung an das Untergewebe 16 an Steilen, wo die fadentra- 
gende Brucke jewel Is ausgebildet ist. Mithin laBt sich dergestalt zumindest 
partiell nochmals eine Abstutzung der Fadenbrucke uber den darunterlau- 
fenden Heft- oder Bindefaden erreichen. 

Die weitere zweite Ausfuhrungsform nach den Fig.2ff entspricht der ersten 
AusfUhrungsform nach der Fig.1 , wobei jedoch nunmehr anstelle einer. 
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Achtschaftbindung eine Zehnschaftbindung innerhalb des jeweiligen Rap- 
portes eingesetzt ist. 

« • 

Es werden mithin fur die zweite Ausfuhrungsform auch dieselben Bezugs- 
5 zeichen eingesetzt, wie sie fur die Fig.1 verwendet wurden und das bisher 
AusgefUhrte gilt auch insoweit fur die nachfolgend beschriebene Ausfuh- 
rungsform. 

Wie die Ausfuhrungsform nach den Fig.2aff zeigt, sind die Kettfaden 8 der 
10 Unterseite 1 6 im Durchmesser starker dimensioniert als die Kettfaden 8 der 
Oberseite 14. Hierdurch ergibt sich uber die Unterseite 1 6 und die gewahl- 
ten Durchmesserverhaltnisse noch eine bessere Abstutzung der Oberseite 
14. 

1 5 Neben den bereits angesprochenen Binde- und Heftfeden 27 besteht aber 
auch die Moglichkeit, wie dies insbesondere die Fig.2b und 3 zeigen, zu- 
mindestden Support-SchuSfaden 20 fur einen definierten Kettfaden 8 des 
Untergewebes 16 in dieses derart einzuweben, daS auch uber einen SchuS- 
faden mogliche Bindungsstellen zwischen den Gewebelagen realisierbar 

20 sind. 

Wie sich aus der Fig.4 ergibt, die die Oberseite 14 des Verbundgewebes 
betrifft, ergibt sich durch die vorstehend beschriebene und gewahlte An- 
ordnung an Support-Schuftfaden 18,20 ein gleichmaftig ausgebildetes Ge- 
25 webestrukturbild mit einem hohen Mafc an Stabilitat, guter Entwasserungs- 
leistung und insbesondere wird eine markierarme Sieboberflachenstruktur 
erreicht. 
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Patentanspriiche 

1 . Verbundgewebe, insbesondere fur ein Papiermaschinensieb mit minde- 
stens zwei aus einzelnen Kettfaden (8) bestehenden Kettfadenla-- 
gen(10,12), wobei eine der Kettfadenlagen (10) eine Oberseite (14) und 
eine andere Kettfadenlage (12) die Unterseite (16) des Gewebes bildet 
und wobei SchuSfaden (18,20) zumindest in die die Oberseite (14) bil- 
dende Kettfadenlage (10) eingewoben sind, dadurch gekennzeichnet, 
daft unter Bildung eines alternierenden Umfassungsmusters (22) fur die 
Kettfaden (8) der einen Kettfadenlage (10) mindestens ein Paar an.zuge- 
ordneten Schulsfaden (18,20) als SupportschuSfaden derart eingewoben 
sma, aais oer eine bcnulstaden (18) tUr eine vorgebbare Anzahl an Kett- 
faden (8) das alternierende Umfassungsmuster (22) erzeugt, wohingegen 
uei diitieie ouiuniauen uv> dieses raares zumindest teilweise zwischen 
den beiden Kettfadenlagen (10,12) verlaufend als fadentragende Brucke 
(24) fur mehrere aufeinanderfolgende Kettfaden (8) innerhalb des jewei- 
ligen Umfassungsmusters (22) dient und dais die beiden Schulsfaden 
(18,20) eines jeden SchuSfadenpaares sich an vorgebbaren Stellen (26) 
derart kreuzen, dais der das Umfassungsmuster (22) bildende Schufcfa- 
den (18) zur fadentragenden Brucke (24) und umgekehrt ausgebildet ist. 

2. Verbundgewebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dais das 
alternierende Umfassungsmuster (22), erzeugt durch das jeweilige 
SchuSfadenpaar (18,20), jeden einzelnen Kettfaden (8) der die Oberseite 
(14) bildenden Kettfadenlage (10) umfalst. 

3. Verbundgewebe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dais das 
Umfassungsmuster (22) gebildet aus dem jeweiligen Schulsfaden (18,20) 
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eines Paares derart gewahlt ist, daS er jeden zweiten Kettfaden (8) der 
oberen Kettfadenlage (10) nach auSen hin ubergreift. 

4. Verbundgewebe nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, daS der Schufcfaden (1 8,20) des jeweiligen Schufcfadenpaares, 
der nicht das alternierende Umfassungsmuster (22) an der Stelle des 
Supportbereiches bildet, an vorgebbaren Bereichen mit Kettfaden (8) der 
unteren Kettfadenlage (12) eine Bindung eingeht. 

10 5. Verbundgewebe nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& neben den Supportschu&faden (18,20) noch weitere Heft- 
oder Bindefaden (27) vorgesehen sind, die die Kettfaden lagen (1 0,12) 
miteinander verbinden. 

1 5 6. Verbundgewebe nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& die Supportschufcfaden (18,20) aus unterschiedlichen Ma- 
terialien bestehen, insbesondere zum einen aus einem Polyester- und 
zum anderen aus einem Polyamidwerkstoff. 

20 7. Verbundgewebe nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 

zeichnet, daft das alternierende Umfassungsmuster (22) einen Bindungs- 

* 

rapport der Oberseite (14) umfafct, der aus 8, 10 oder 12 Kettfaden (8) 
besteht. 



25 
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